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Beschreibung 

aus . ■ 

tionsprodukt. 

verlahren zu finden. de finierten Druckfarben gefunden. 

25 glyceriden, 

a 2 ) einem oder mehrerer Polyole mil 3 bis 8 C-Atomen, 
a 3 ) einer Dicarbonsaure mil 4 bis 20 C-Atomen und 
a 4 ) einem Dicarbonsaureanhydrid mil 4 bis 20 C-Atomen 
als Komponenten A) verwendet. m ehrfach ungesattigte Fettsauren, wie sie in Form ihrer 

decadiensaure. . naturliche Ole, welche ungesattigte Fettsauren enthalten, emge- 

^ZSS^S^ in Betracbt wie beisp,e,sweise Glycer, 

0009] Als Poiyole a 2 ) GeefgneTe Dicarbonsauren a 3 ) mi. 4 bis 20 C-Atomen 

Pentaerythrit, Trimethylolpropan Sorbrtol Oder D,pe^ 

a 3 ) miteinander zu einem kann die Umsetzung in Abwesenhert e,nes 

poituren im Bereich von 200 bis 240°C "Wj^^H^* in Gegenwart von Mineralol als Losungsmittel. Das 
Losungsmittels durchgefuhrt werden, B^^^f^emturen im Bereich von 120 bis 160»C, vorzugswe.se 
so erhaltene Umsetzungsprodukt wird "£^££%XZ diese Umsetzung vorzugsweise in Gegenwart 
150 - 170"C, mil dem Dicarbonsaureanhydrid (a4) umgeseizi, w 

von Mineralol durchgeluhrt wird. IUnmnnn6nten (a ,) bis (a,) untereinander werden so gewahlt daR d.e 
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wasserstoffe mit einem Siedebereich von 150 b.s 300 1 C ejner geeignete n Dispergiervor- 

Neigung zum Emulgieren mit dem Feuchtwasser. 
Beispiel 1 

gestellt: 

eines handelsublichen phenolharzmodifizierten Kolophoniums 
(Alberto!® KP 648 der Fa. Hoechst) 
Alkydharz 
Dinonyladipat 
Mineralol 
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r002 01 Die Harzkornponenten wurde bei 18 0»C unter ROhren in den, Mineraio, geidst. Die Bindemitte.miscbung wur- 
SI Ler D^.ze zu einer Druck.arbe folgender Zusammensetzung verarbe.tet. 



15g 

3g 
1 g 

72 g 
7g 
2g 



Phthalocyaninblau 

Calciumcarbonat 

Polyethylenwachs 

Bindemittelmischung 

Mineralol 

Manganoctoat (6 Gew.-%ige Losung in Mineralol) 



Beispiel 2 

[0021] Analog Beispiel 1 wurde unter 



Verwendung der folgenden Einsatzstoife ein Alkydharz hergestellt: 
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928 g 


Ricinenfettsaure 


326 g 


Pentaerythrit 


108 g 


Trimethylolpropan 


427 g 


Isophthalsaure 


1092 g 


Mineralol 


137 g 


Phthalsaureanhydrid 


500 g 


Mineralol ] 



[0022] Das so erhaltene Alhydharz wies eme 



ine Hydroxylzahl von 1 21 mg KOH/g und eine Saurezahl von 40 mg KOH/ 



g auf. 

[0023] Mit dieser Harzlosung wurde eme 



Bindemittelmischung folgender Zusammensetzung hergestellt: 
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360 g 
270 g 
50 g 
320 g 



phenolharzmodifiziertes Kolophonium 

Alkydharz 

Dinonyladipat 

Mineralol 



[0024] Die Bindemittelmischung wurde zu einer Druckfarbe folgender Zusammensetzung verarbeitet: 
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15g 
3g 
1 9 

71 g 
eg 
2g 



Phthalocyaninblau 

Calciumcarbonat 

Polyethylenwachs 

Bindemittel 

Mineralol 

Manganoctoat (6 Gew.-%ige Losung in Mineralol) 



S «8 9 Pentaerythri, und 534 g Isophtaisaure wurde unter einer 

HiSK 240'C und bei dieser Temperatur gehalten bis das Reaktionsgemisch e,ne klare Losung 
w^SStrde solange auf 210-C erhi.zf, bis die Saurezah. 10 erreich. war und dann m,t 1366 g M.neralol 
versetzt Das Harz wies eine Hydroxylzahl von 160 mg KOH/g auf. hDr 
S UnterVerwendung dieser Harzlosung wurde ein DruckfarbenbindemiUel folgender Zusammensetzung her- 

gestellt: 



340 g 
230 g 
50 g 
380 g 



phenolharzmodifiziertes Kolophonium 

Alkydharz 

Dinonyladipat 

Mineralol 



[0027] 



Mil dieser Bindemittelmischung wurde eine Druckfarbe folgender Zusammensetzung hergestellt: 



15g 


Phthalocyaninblau 


3g 


Calciumcarbonat 


1 g 


Polyethylenwachs 


74 g 


Bindemittelmischung 


5g 


Mineralol 


2g 


Manganoctoat 
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[0028] Das Wegschlagverhalten der in den Beispielen 1 und 2 hergestellten Druckfarben wurde mil dem der Druck- 

S^S^^ Kon.erbedruckstof. uber.ragen wurde. densi.ometrisch bestimmt wurde. Dabe, wurden 
folgende optische Farbdichten gemessen: 



optische Farbdichte nach 






5s 


15s 


30 s 


60s 


Beispiel 1 


0,40 


0,26 


0,05 


0,01 


Beispiel 2 


0,26 


0,12 


0,04 


0,01 


Vergleichsbeispiel 


0,71 


0,12 


0,08 


0,01 



[0030] Es zeigt sich. daO die erf indungsgemaOen Druckfarben schneller wegschlagen als die des Vergleichsbeispie- 

[oo31] AuBerdem zeigten die erfindungsgemaGen Druckfarben auf der Druckmaschine eine geringere Neigung zum 
Emulgieren. 
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Patentanspruche 

1 . Druckfarben auf Mineralolbasis, enthaltend als Bindemittel eine Mischung aus 

M 10 bis 50 Gew -% eines Alkydharzes mit einer Hydroxylzahl von 40 bis 260 mg KOH/g Harz und einer 
SaureSl von 20 bis 70 mg KOH/g Harz, welches erhalten wird durch Umse.zung von 

(ai ) einer ungesattigten Fettsaure mit 6 bis 20 C-Atomen oder einem Gemisch derartiger Sauren oder 
deren Triglyceriden, 
10 (a 2 ) einem oder mehrerer Polyole mit 3 bis 8 C-Atomen und 

(a \ piner Dicarbonsaure mit 4 bis 20 C-Atomen 

fu^nem Smsetzungsprodukl mit einer Saurezah. von 10 bis 15 mg KOH/g Substanz. und 
IS anschlie3ende Umsetzung bei 1 20 bis 1 80°C mit 

(a 4 ) einem Dicarbonsaureanhydrid mit 4 bis 20 C-Atomen, 

und 

B) 50 bis 90 Gew,% eines Umsetzungsprodukts aus Kolophonium und einem Phenol-Formaldehyd-Konden- 
sationsprodukt. 

2. Druckfarben nach Anspruch 1 , enthaitend eine Komponente A) mit einer Saurezah, von 20 bis 50 mg KOH/g Harz. 

3. Druckfarben nach Anspruch 1 , enthaltend zusatziich Pigmente und .Or Druckfarben ubliche Hilfsmitte.. 
4 Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Substrate nach dem Bogenoffset-Druckverlahren, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB man eine Druckfarbe gemaO Anspruch 1 verwendet. 

Claims 

1 . A printing ink based on mineral oil, containing, as a binder, a mixture of 

A) from 1 0 to 50% by weight of an alkyd resin having a hydroxyl number of from 40 to 260 mg o, KOH/g resin 
and an acid number of from 20 to 70 mg of KOH/g resin and obtained by reacting 

(a,) an unsaturated fatty acid o, 6 to 20 carbon atoms or a mixture of such acids or triglycerides thereof, 
(a 2 ) one or more polyols of 3 to 8 carbon atoms and 

then reacting said reaction product at from 120 to 180°C with 
(a 4 ) a dicarboxylic anhydride of 4 to 20 carbon atoms, 
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B) from 50 to 90% by weight of a reaction product of rosin and a phenol/formaldehyde condensate. 

2. A printing ink as claimed in claim 1, containing a component A) having an acid number of from 20 to 50 mg of 
KOH/g resin. 

3. Apn „tingin k asc.aimed^ 



inks. 
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4. A process for the production o. a coated substrate by the sheet offset printing process, wherein a printing ink as 
claimed in claim 1 is used. 



Revendications 

1 . Encres depression a base d'huiles minerales, contenant en tant que liant un melange de 

M 10 a 50 % en poids d'une resine alkyde d'indice d'hydroxyle 40 a 260 mg de KOH/g de resine et un indice 
d'acide de 20 S 70 mg de KOH/g de substance, qui a ete obtenue par reaction de 

(a1) un acide gras insature en C6-C20 ou un melange de tels acides ou leurs triglycerides, 
(a2) un ou plusieurs polyols en C3-C8 et 

qu'on fait ensuite reagir a des temperatures de 120 a 180°C avec 
(a4) un anhydride d'acide dicarboxylique en C4-C20, 

• et 

B) 50 a 90 % en poids d'un produit de reaction de la colophane et d'un produit de condensation phenol- 
formaldehyde. 

2. Encres depression se.on la revendication 1 , contenant un composan. A) d'indice tfacide 20 a 50 mg de KOH/g 
25 de resine. 

3. Encres depression selon la revendication 1 , contenant en outre des pigments et des produits auxiliaires usuels 
pour les encres depression. 

so 4 Procede pour la preparation d'un substrat revetu par la technique depression de feuilles en offset, caracterise 
par le fait que Ton utilise une encre depression selon la revendication 1 . 
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